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Sr»-3Tig* Egon Elod in Karlsruhe, Baden*) 

Gegen chemische Kampfstoffe widerstandsfahige Flachengebilde 
Patentiert im Deutschen Reiclie vom 16. Januar 1934 ab 



Es ist bekannt, gasdichte, insbesondere zum 
Schutz des Kdrpiers, gegen Giftgase dienende 
Biekleidungsgegenstande aus sogenanntien Gold- 
schlagerhautchen her^ustellen. Die Goldschla- 
5 gerhautcben konnen dabiei in Gewebe o. dgl. 
eingelegt .oder aufgebracht werdeii. Freie 
Oberflacben der Goldschlagerhautchen kon- 
nen durcb Deckschichten aus Firnissen, Cellu- 
loid, Kautsch'uk o. dgl. StofEen geschiitzt 
10 \vH3rden. 

Nach vorliegender Erfindung iverden zur 
Herstellurig von Schutzgeraten, Bekleidungs- 
stiicken u. dgl., welche zum Schutz des Tra- 
gers gegen gesundheitsschadliche oder giftige 

15 gas-, dampf- und nebelformige Substanzen 
bestimmt sind, aus gequollenem Hautfaser- 
material erzeugte, durch Mitt el, wie Trocknen, 
Harten usw., verfestigte Flachengebilde ver- 
wendet, die gegebenenfalls leinseitig oder bei- 

20 derseitig mit wasserfesten Schutzschichten ver- 
sehen sein konnen. 

Es war nicht ohne weiteres vorauszuseben, 
daB derartige 'Kunstgebilde befahigt sind, in 
gleicber, ja besserer Weise wie Goldschlager- 

25 bautcben zu wirken. Dies gUt insbesojidere 
mit Bezug auf Gasundurchlassigfceit und Wi- 
derstandsfahigkeit gegen die verschiedenen 
nocb sionst auftretenden Beanspruchungen. 
Gegeniiber der Verwendimg von Goldscblager- 

30 hautchen bietet die Erfindung den Vorteil, 
daB die Eigenschaften der kiinstlich herge- 
stellten Hautfasergebilde durch Einverleibung 



'•J Von dem Patentsucher ist als der MrHnder angegebefv warden: 

Dr,~Ing, Ernst Dcfmm in Weinheim, Baden, 



von Zusatzstoijfen, wie Bindemitteln, Weicb- 
macbern, Fremdfasern, gegebenenfalls meb- 
rerer derartiger Zusatzstofe weitgebend be- 35 
leiniiuBt werden koimen, daB Flachengebilde 
von jewieils gewunschten Abmessungen mit 
Bezug a'uf Lage^ Breite und Dicke bergestellt 
werden konnen. Man ist also in der Lage, 
die Flachengebilde mit Bezug auf ihre Eigen- 40 
schaften imd ihre Abmessungen dem jewei- 
ligen Vierwendungszweck anzupassen. 

An Stelle des miihsamen Zusammeiisetzens 
einer Vielzahl kleiner diinner Goldscblager- 
hautchen, weiche Arbeit mit groBter Sorgfalt 
durcbgefiihrt werden muB, kann man gemaB 
vorliegender Erfindung in sich gescblossene 
Bahncn von gewunschten GroBenverbaltnis- 
sen herstellen, so daB nur verhaltnismafiig 
wenig Verbindungsstellen zwischen den ein- 5© 
zelnen Teilen des Bekleidtingsstuckes ent- 
steben. Man kann weiterhin den Gebilden 
durch Ordnung der Faserrichtung bci der 
Herstellung. oder durch Herstellen mehr- 
schicbtiger Gebilde besondere Eigenschaften 55 
verleihen, z. B. derart, daB man diinne Flachen- 
gebilde berstellt utid diese nach dem Sperr- 
bolzprinzip, z. B, durch \rerkleben, mitein- 
ander vereinigt. 

Zwecks Herstellung der Fa&ergebilde kann 6c 
man z. B. derart verfahren, daB tierische 
Haut 'O. dgl. durch Behandein mit quellend 
wirkenden Agenzien tmd mechanisch zertei- 
lende Behandlung in Produkte iibergefiibrt 



642922 



wird, welche die Fasern bzw. Faserbiindel 
in freigelegtem Zustand enthalten und die 
im Quellungszustand belindlichen Faser- 
massen durch MaBnahmen, wie Auspresscn 
5 durch Diisen, Beliandeln mit PreBwaben^. 
o, dgL, in die gewlinschten Gebilde iiberfiihrt;^^ 
die alsdann durch Trocknen bzw. Hiirten, " 
z. B. mit Gerbstoff en, Raucherfliissigkeiten 
Oder Rauchergasen, verfestigt werden kon- 

lo nen, Zum Quellen der Haut kann man alka- 
lische Mittel, z.B. Kalkmilch, oder saure 
Mittel, z, B. , verdiinnte Salzsaure, Ameisen- 
saure, Essigsaure, schweflige Saure oder Mittel 
beider Arty aufelnanderfolgend venvenden. 

15 Der Zerteiliings- bzw. Zerfaserungsvorgang 
kann einstufig oder mehrstufig durchgefuhrt 
werden. Durch Misch- und Knetvorgiinge 
kann das Fasermaterial in homogene, z.B. 
pastenformige, gcquollene Masssn iiberge- 

ao fiihrt werden, die dann, wie oben beschrieben, 
au£ die gewlinschten Foi*mgebilde weiterver- 
arbeitet werden konnen. 

Der Fasermasse konnen im Verlaufe ihrer 
Herstellung oder nachher geeignete Ziisatze, 

25 wie Fiillmittel, Bindemittel, Weichhiachungs- 
mittel, elastisch machende Mittel, gerbend 
wirkende Mittel usw., gegebeaenfalls verschie- 
dene derartige Mittel zugesetzt werden. Als 
Zusatze kommen z.B. in Betracht Leim, 

30 Gelatine,, durch Kondensationsprozesse, Poly- 
merisationsprozesse u. dgl. gebildete Kunst- 
harze oder kunstharzalinliche Produkte oder 
solcbe enthaltende, evtl. weich gemachte Gc- 
mische, Kautschukmilch, Kautschnkmilclikon- 

35 zentrate, ferner auch andersartige vegetabi- 
lische oder animalisclie Fasern, z. B. Baum- 
wolle usw. Als Weichmacher konnen z. B. 
Glycerin, Glykol sulfurierte Rizinusole (Tur- 
kischrotdle) verwendet werden. 

40 Die Hautfasermasse kann in ungegerbtem 
bzw. wenig gegerbtem Zustand zur Anwen- 
dung gebracht werden. Die erzeugten Flachen- 
gebilde konnen cliemischen Behandlungs- 
methoden, z.B. der Einwirkung bartend wir- 

4-5 kender Mittel, unterworfen werden. 

ErfindungsgemaB hergestellte Fiachen- 
gebiJde konnen miteiiiander oder mit Gebil- 
den andcrcr Art, z.B. durch Verklebung, 
gegebenenfalls unter vorheriger Aufrauhung 

50 der Beriihrungsfiachen, veranigt werden. Die 
einschichtigen oder mehrschichtigen Gebilde 
konnen einseitig oder beidei-seitig mit Schutz- 
iiberziigen, z.B. Cberziigen von wasserfesten 
Lacken, versehen werden. Man kann die 

55 Gebilde zwischen Gewebebahnen, Ledet"^ 
Kunstleder usw. einbetten oder Bahnen aus 
Gewebe, Leder, Kunstleder o. dgl. zwischen 
die einzelnen Hautfaserf olien kaschieren. " Man 
kann z.B. auch so verfahren, dafi man ge- 

60 quollene, z.B. pastose Hautfasermassen auf 
Unterlagen, z. B. Gewebelagcn, gummierte 



Stoffbahnen, Leder- oder Kunstlederschichten, 
oder andere Trager einseitig oder zweiseitig, 
z. B. durch Aufpressen, Aufwalzen o. dgl., auf- 
^ringt. ^5 

: Auch derartige kombinierte Gebilde kon- 
Sm^n wieder mit anderen, z. B. durch Verkleben 
mit geeignelen Klcbemitteln, zu mehrschichti- 
gen Gebilden vereinigt werden und doirch 
Uberziige von Lacken o. dgl. geschutzt werden. 70 

In manchen Fallen hat es sich als vorteil- 
haft er^viesen, Ilautfasergebilde zu vcrarbei- 
ten, welche gewisse Mengen von Abbaupro- 
dukten, wie Leim, Gelatine usw., enthalten. 
Diese konnen bei der Herstellung der Faser- 75 
massen aus der Haut, z.B. durch thermische 
Behandlung, gebildet oder auch zmgesetzt 
werden. 

Beispiele 

1. Aus einer gequollenen Hautfasermasse 80 
werden durch Auspressen durch Schlitzdiisen 
oder Ringdiisen iiachen- oder schlauchartige 
Gebilde in kontinuierlichem Abzug herge- 
stellt, durch Einwirkung erwarmter Luft ge- 
trocknet und durch Einwirkung bartend wir- 85 
kender Mittel, z.B. von Rauchergasen, Rau- 
cherfliissigkeiten, Formaldehyd u.dgl., gehar- 
tet. Die entstandenen Bahnen werden z. B. 
mit Hilfe von Sandstrahlgeblasen aufgeratiht, 
mit einer waBrigen Emulsion von klehend 90 
wirkenden Acrylsaurederivaten, z. B. Poly- 
nierisationspr-odukten von Acrylsaureestern, 
bestrichen und nach dem teilweisen Auf- 
trocknen zwischen zwei mit demselben Kleb- 
stoff behandelte, auf den AuBenflachen gum- 95 
mierten Stoffbahnen unter Druck bei etwa 
70^ C geprefit. 

2. Die nach Beispicl i erhaltenen flachen- 
oder schlauchartigen Fasergebilde werden mit 
Glycerin eingerieben, kurze Zeit liegengelas- 100 
sen und anschlieBend mit Raucherfliissigkeiten 
gehartet. Die Gebilde werden dann beider- 
seits mit einer weich gemachten Losung eirues 
Nitrocelluloselackes bestrichen, um sie gegen 
die au5ere Einwirkung von Was&er oder 105 
Feuchtigkeit zu schiitzen. 

Patent anspruche: 

1. Die Verwendung von aus gequolle- 
ncm, tierischem Fasermaterial erzeugten, 
durch Mittel, wie Trocknen oder Harten, 
verfestigten, gegebenenfalls einseitig' oder 
beiderseitig mit wasserfesten Schutzschich- 
ten iiberzogenen Fiachengebilden zur Her- 
stellung von Vorrichtungen, Geraten oder »i5 
Bekleidungsstticken, welche zum Schutz 
des Triigers gegen gcsundheitsschadliche 
oder giftige gas-, dampf- oder nebelfor- 
mige Substanzen bestimmt sind. 

2. Die Verwendung von Fiachengebilden 
gemaB Anspruch i, welchen die Eigen- 
schaften dcrsclben beeinfiusscnde Fremd- 
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3 



stofe, wie Bindemittel, Weichmachiea:, 
Leim, Gelatine, Fremdfasern, gegebenen- 
falls mehrere Fremdstoffe, einverledbt 
sind. 

3. Die Verwendung von Flacbengebildegi 
gemafi Anspriicben i und 2, welche aus 
gequollenem, tierischem Fasermateiialber- 
gesfcellt und mit entquellenden Mitteln, 



wie Gerbsto£be, Raucherfliissigkeiten, Ra-u- 
cbergase, bebandelt und getrocknet wor- 
d-en sind. 

4. Die Venvendung von Flacbengebilden 
gemaJB Anspriicben i bis 3, welcbe aus 
mebreren Lagen, gegebenenfalls unter Zwi- 
scbenscbaltung von Einlagen, wie z.U 
Tragerscbichten, zusammengesetzt sind. 



BERLIN. GEDRUCl!ir JN DER REICIISUKUCKEREl 



